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Zusammenfassung von DE3313332 

Mixtures of 1-[4-sulphonylphenyl]-3-phenylpyrazoline derivatives and either a compound of the formula 
or a mixture of positionally isomeric biscyanostyrene-benzene compounds, are highly suitable for 
brightening polyvinyl chloride in bulk. 
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© Mischungen von optischen Aufhellern zum Aufhelien von Polyvinylchlorid 

Ra Mischungen von 1 - [4 Sulfonylphenyl]-3-phenyl-pyra- 
zolin-Derivaten und entweder einer Verbindung derFormeln 
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Oder einem Gemrsch vorv. stellungsisomeren Bis-cyano-sty- 

ryl-benzol-Verbindungen. 

Oiese Mischungen eignen sich auagezeichnet zum Aufhal- 
len von Polyvinylchlorid in dor Masse. 
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1 . Mischungen von optischen Aufhellern bestehend aus 
1 bis 99 Gew.-% einer Verbindung der Formel 1 



10 



15 




<Y) 



m 



(1) 



worin R Cj-Cg-Alkyl, C, -Cg-Hydroxyalkyl , C, -C 4 ~Alkoxy- 
Cj-Cg-alkyl, ^ -Cg-Alkylthio-C, -Cg-alkyl , C, -Cg-Amino- 
alkyl, C 1 -C 6 -Alkylamino-C 1 -C 6 -alkyl < C 1 -C g -Dialkyl- 
amino-C 1 -Cg-alkyl, Amino, Cj-Cg-Alkylamino oder 
Cj-Cg-Dialkylamino, Y Cj-Cg-Alkly, Chlor, Brom oder 
Wasserstoff und m eine ganze Zahl von 1 bis 3 bedeuten, 



20 



und 99 bis 1 Gew.-% einer Verbindung der folgenden 
Formeln 2 bis 8 



25 



30 




(2) 



(3) 
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£3^© ch ~ ch ^3 



OCH. 
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NC VCH=CH -^"V*,- CH-fVcN (6) 





CN ^ CN 

<q^ c „= ch CH = ch 

CN CN 
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Oder jeweils 99 bis 1 Gew.% eines Gemischs bestehend aus 
15 bis 28 Gew. % einer Verbindung der Formel 




NC /\ CH = CH -^""VcH = CH -/^ 





CN 



15 bis 28 Gew. % einer Verbindung der 



Formel 



<^>_ CH =CH -^^>-CH= CH -/"^ 
XcN CN 



und 44 bis 70 Gew.% einer Verbindung der Formel 



NC -<3~ ch = c hhQ>-ch===ch-^Q) 

CN^ 
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eines Gemischs bestehend aus 

15 bis 28 Gew.% einer Verbindung der Forrael 



NC 



_^>_ CH = CH-^j)" CH = CH^y- 



CN, 



15 bis 28 Gew.% einer Verbindung der Formel 

CN CN 
und 44 bis 70 Gew.% einer Verbindung der Formel 



NC — ft \— CH = CH-^ ^-CH=CH— 





CN 



oder eines Gemischs bestehend aus 

15 bis 28 Gew.% einer Verbindung der Formel 



<^>_ CH =CH-^J^_CH = 
CN 



CH 



CN 




15 bis 28 Gew.% einer Verbindung der Formel 



V ) — CH= CH— ft > ^S— CH==-CH — ft A 




CN 



und 4 4 bis 70 Gew.% einer Verbindung der Formel 



<^JV- CH=CH <Q>-CH=CH-^) 
~CN >CN 



NSDOCID: <DE 3313332A1_L> 



- yr- 



Mischungen nach Anspruch 1 enthaltend eine Verbindung 
der Formel R 1 



worin R die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat, 

Wasserstoff oder Chlor und R 2 Wasserstoff Oder 
C 1 -C 3 -Alkyl bedeutet. 

Mischungen nach Anspruch 1 bestehend aus 1 bis 30 
Gew.-% einer Verbindung der Formel 1 und 99 bis 70 
Gew.-% einer Verbindung der Formeln 2 bis 7. 




S0 o R 



Verwendung der Mischungen nach Anspruch 1 zum Aufhellen 
von Polyvinylchlorid in der Masse- 
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HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT HOE 83/F057 Dr.OT/Pa 

Mischungen von optischen Aufhellern zum Aufhellen von 
Polyvinylchlorid 

Aus den deutschen Patentschrif ten 1 237 124 und 2 01 1 552 
ist bereits die Verwendung von 1 , 3 -Dipheny lpyrazolderivaten 
zum Aufhellen von Fasern aus Polyamid und Polyacrylnitril 
bekannt. Es wurde nun gefunden, daS sich die optischen 
Aufheller dieses Typs in Mischung mit anderen optischen 
Aufhellern zum Aufhellen von Polyvinylchlorid in der Masse 
eignen, wobei deutliche Synergismen zu beobachten sind. 

Gegenstand der Erfindung sind Mischungen von optischen 
Aufhellern bestehend aus 1 bis 99 Gew.-I einer Verbindung 
der Formel 1 




m 



(D 



worin R C r c 6 -Alkyl, C, -Cg-Hydroxyalkyl , -Cj-Alkoxy- 
C^Cg-alkyl, C^Cg-Alkylthio-C^Cg-alkyl, C ^ -Cg-Aminoalkyl , 

C r C 6" Alkylamin °- c i- C 6~ alk y 1 ' C^Cg-Dialkylanino-C^Cg- 
alkyl, Amino, -Cg-Alkylamino oder C 1 -Cg-Dialkylamino , 
Y C^Cg-Alkyl, Chlor, Brom oder Wasserstoff und m eine 
ganze Zahl von 1 bis 3 bedeuten , 

und 99 bis 1 Gew.-% einer Verbindung der folgenden Formeln 
2 bis 8 



(2) 
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15 bis 28 Gew. % einer Verbindung der Formel 



<^)~ CH =CH -^~^>-CH^= CH 




CN CN 
und 4 4 bis 70 Gew.% einer Verbindung der Formel 



NC — CH = CH -^ r "^- CH = CH ^ 

CN 



eines Gemischs bestehend aus 

15 bis 28 Gew.% einer Verbindung der Formel 



NC 



CH a CH-^~^- CH = CH-^~^— CN, 



15 bis 28 Gew.% einer Verbindung der Formel 




CN CN 
und 44 bis 70 Gew.% einer Verbindung der Formel 

NC — CH = CH— CH — CH — 

CN 





oder eines Gemischs bestehend aus 

15 bis 28 Gew.% einer Verbindung der Formel 



CH=CH-/ r ~VcH=CH-(4 r ^> , 





CN CN 
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15 bis 28 Gew.% einer Verbindung der Formel 

CB=CH^2>_CH=CH-^Q > 

CN 

und 44 bis 70 Gew.% einer Verbindung der Formel 
10 <^V- CH 




N 



= CH ^^CH=CH-^3 



Von den Verbindungen der Formel 1 sind diejenmen bevorzuc- 
hex denen R Hydroxyethyl , Amino, Aminoethyl oder Dimethyl 
aminoethyl bedeutet sowie diejenigen Verbindungen der 
folgenden Formel 1 a 



20 



25 




(1 a) 



30 



worin R t Wasserstoff oder Chlor und R 2 Wasserstoff oder 
C 1 -C 3 -Alkyl bedeutet. Vorzugsweise enthalten die Mischungen 
1 bis 30 Gew.-% eines Aufhellers der -ormel 1 und ent- 
sprecbend 99 bis 70 Gew.- % eines Aufhellers der Formel 2 

5 8 bes ^riebenen Mischungen' von stellungs- 

isomeren Bis-cyano-styryl-benzol-Vprh,' a 

richtet sioh r\ m ■ J benz ol-Verbxndungen. im einzelnen 
rxchft sxch das M.schungsverhaltnis nach der gewunschten 
35 Nuance. So erhalt man mit zunehmendem Anteil eines Auf- 
hellers der Formel 1 eine nehr rote Nuance, wahrend mit . 
zunehmendem Anteil der anderen Aufheller die Nuance mehr 
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in den blaust ichigen Bereich verschoben wird. Bei den 
Mischungen im AnschluB an die Formel 8 handelt es sich urn 
statisti'sche ' Gemische von drei verschiedenen stellungsiso- 
meren Verbindungen , wie sie bei der Synthese anfallen konnen, 
Diese Synthese ist beispielsweise in der Europaischen 
Patentschrif t 23 028 beschrieben. 

Die erfindungsgenaflen Mischungen eignen sich sehr gut zum 
optischen Aufhellen von Polyvinylchlorid . 

Sie konnen zusammen mit weiteren Kunststof f additiven einge- 
setzt werden, wie z.B. Pigmenten in Form von Kreide, Titan- 
dioxid, Zinksulfid u.a., Lichtschutzmitteln , Gleitmitteln , 
Haftmitteln, Ant ioxidantien Oder Weichmachern. Die Menge 
der eingesetzten Hilfsmittel ist fiir die Aufheller un- 
kritisch und richtet sich nach den Anf orderungen der 
Kunststof fverarbeitung. So hat es sich beispielsweise ge- 
zeigt, daB mit den erf indungsgemaBen Mischungen hervor- 
ragende Lichtechtheiten erzielt werden ohne wesentliche 
Beeinf lussung der Auf hellungsef f ekte , wenn in Gegenwart 
von Lichtschutzmitteln des Typs der sterisch gehinderten 
Amine gearbeitet wird, Hier konnen die Lichtechtheitswerte 
bei PVC bis zu zwei Noten verbessert werden. Die Auf- 
hellungsef f ekte der erf indungsgemaBen Mischungen konnen 
noch gesteigert werden, wenn in Gegenwart geringer Mengen 
von Nuancierf arbstof f en gearbeitet wird. 

Vorteilhaf terweise arbeitet man die erf indungsgemaBe Auf- 
hellermi schung in die eines der zugesetzten Hilfsmittel 
ein, z.B. in Kreide, um die Dosierung zu erleichtern. Auch 
die Herstellung von Masterbatches , d.h. Auf hellerkonzen- 
traten in PVC mit einem (jehalt bis zu 2* % an Aufheller, 
ist moglich. 

Die Mengen an der bescnriebenen Auf hellermischung in PVC 
richten sich nach dem gewUnschten WeiBgrad und dem Kunst- 
stofftyp. Transparentes PVC kann schon mit 1 - 20 ppm 
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1 Mlschu "9 deutlich auf 5eh ellt werden , wahren<J bei 
px^entiertan Kunststoffen bis 2U 500 ppm cl „ 9earL . eitet 
"erden *on„en. „ ier mu B je doch d em S 5 t ti , un( , sarad des 

Aufh *"-= «e=h„„ ng get ra 9 en werdeniois Au f - 
L, F ° rmel 1 SelbSt habe " •!» aus 5 e zei ch n «,s Auf- 

K:™r e s n at : obei seibst n ~ h — - - - -»* 

Bird h Sattagungs.ffekt aufweisen. Die S S t t i<,un g s gr e„ze 

v:; eg ::i n durch die m — — — n der Forme i q 2 . : 

Beispiel 1 

72,5 Telle Polyvinylchlorid-Pulver 
23,8 Telle Di-2-ethylhexyl-phthalat 
15 2,o Telle Titandioxid 

1,5 Telle Barium-Cadmium-Stabilisator 

0,2 Telle Gleitznittel auf Montanwachsbasis und insoesa.t 

:l i::^: Auf d heller wle in den — — T a~ 

^ aufgefuhrt, wurden mit elnem Rollbock ho.ogenisiert . 
Das Ge isch wurde dann auf einem walzenstuhi 

:lz ::; t ge :r: ten — Friktion pla ; t n ifi _ 

ert ' Zeit: 10 "inuten, Temperatur: 160°C. 

out;xxen must und mitfplf 

k ™ittelt. Dxe so ermittelten WeiBgrade 

(nach Ciba-Geiqv) sow-io jj. a y ae 

ff . u gy; SOWle die entsprechenden Nuancen sind 

fur verschiedene Mischungsverhaltnisse in d.n * , 
30 Tabellen zusanunegef aflt . folgenden 

Als Verbindungen unter der- p rt «,«-j * 

. Ger Porme l 1 wurden die Auf heller 

■it der folgenden Konstitutlon eingesetzt: 
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Aufheller Gew.-Tteile 



1 a 

1 a 

1 a 

1 a 

1 a 

1 a 
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1 a 
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1 a 



1 a 

1 a 

1 a 
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Aufheller 



^3 



Gew.-Teile WeiBgrad e.g. Nuance 
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10 






1 A Q 

148 


- 0 . 2 B 
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152 


0.2 B 
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3 


156 


0.4 B 
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a 


5 


2 


5 


1 59 


0.7 G 


1 


a 


3 


2 


7 


161 


0.8 G 


1 


a 


1 


2 


9 


162 


1 . 0 G 








2 


10 


162 


1.1 G 
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3 
1 



10 
9 
7 
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3 
1 



10 
9 
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3 
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3 
3 
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3 
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5 
5 
5 
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5 
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3 
5 
7 
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153 
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162 
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162 



0.2 B 

0.0 B 

0.3 B 

0.7 G 

0.7 G 

1.0 G 

1 . 2 G 
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17 



0.2 B 
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0.4 B 
0.4 B 
0. 5 G 
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0.2 B 

0.1 B 

0.3 B 

0.4 B 

0.7 G 

0.9 G 

1 . 0 G 
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Aufheller 


Gew. -Telle 


Aufheller 


Gew.-Teile 


WeiBgrad 


e.g. Nuance 
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0 1 B 


1 a 


3 


7 


7 
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0.5 G 
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181 


0.9 G 
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10 
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1 b 
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159 


0.5 G 
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9 


170 


1.0 G 






3 
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